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Besdireibung 

Die vorliegcndc Erfindung bctrifft dcuc Pigrocntzusammenscizungen enthaltend mindcstens cin organisdies 
Pigment, ein durch Sulfonsaurc- Oder Alkaltmetalbulfonatgruppcn modiriziertes organtsches Pigment und ein 
potymeres Ajnmoniuinsalz sowie dercn Vcrwendung zum Einfflrbeo von bochmolckiilarem organischem Mate- 
rial und insbesondcrc zum verzugsfreien Pigmenricren von Polyolcfinen. 

Bel der Einfiirbung von Polyoicfmca insbesondcrc von Polycihylen, mil orgamschen Ptgmcnten slellt man 
haufig fest. daB sich mil dcr Zcit eine Reihc der mechanischen Eigenscbaften dcs eingcRlrbten Materials 
verandert: Es tretcn Stttningen auf, die man zusanrnienfassend als Vcrzugscrscheinungcn bezeichnet Bei groB- 
volumigen SpriizguBtcilen. wic Flascbcnkistcn aus Polycthylen hoher Dichie. kann man bcispielsweisc Verfor- 
mungen und Schrumpfungen bcobachtcn, die manchmal zu RiflbiWungen fQhrcn und die Artikcl mcirtcns 
unbrauchbar machen. Oft tritt auch nach vcrhftltnismftBig kurzcr Gebraudisdauer cine Versprbdung dcs Materi- 
als ein. Dicse NachteUc bczicben sich auf die Mehrzahi dcr organischen Pigmentc» wihrcnd sich die anorgani- 
sdien Pigmente und cine Minderzahl von organischen Pigmentcn neutral verhalten. Es wird angenommen^daB 
dicse Nachtcile dadurch zusiande konunen, daB das typische ICristallisationsverhalten dcr Polyokfine durch die 
Anwescnheit dcr Pigmente geslOrt wind, da dicse als Nuklcieningszcntrcn wirkcn k6nnca 

Es sind bcreits verschicdcnc Mcthoden vorgeschlagen wordcn, die es crlauben soUten. diesen Nachteiicn 
auszuweichen. Meistcns bezicheo sich dicse Mcthoden jcwcils auf bestimmte Pigmentklassen. Zu verzugsfreien 
Flrbungcn von Polyolcfinen gelangt man z. B. gemflfl US-Patent 42 33 206 durcb Vcrwendung von mit Carbon- 
sfluren vercstcrtc Methyiolgruppcn cntbaltenden organischen Pigmentcn fmsbcsondcre Kupfcrphthalocyani- 
ncn); gcmEB JP-Kokai 53-1 24 555. US-Paunt 41 07 133 und JP-Kokai 53-1 43 646 durch Vcrwendung cines mit 
emem Silankuppicr behandelten Isoindolinon- bzw. Ki4>ferphthalocyaninpigmcnts: gemfiB IP-Kokai 53*1 32 048 
durch Vcrwendung eines Isoindolinonpigmentes mit dem Zusau cines Salicybylhydrazids; gemftB JP-Kokai 
57-73 029 dureh Verwendung cines Pigments der Chinacridon-, Isoindolinon-, Azo- oder Phtludocyaainreihe. 
welches auf anorganisches Material (z. E KJcselgcl) adsorbiert und danacfa mit eincm SUan- oder Titankuppier 
behandeh wM; gemftfi JP-Kokai 57-1 59831 durch Verwendung eines mit eincm PhcDylen-bts-tetrachlorbcn- 
zamid behandelten Isoindolinonpigments; gemaB JP-Kokai 58-23 840 durdi Vcrwendung cines Phthalocyantn* 
pigments mit einem Zusatz eines out eincm Amin behandelten Halogenmethjdkupferphthalocyanins. 

Bne Verbesserung der Verzugsdgensduften von Isoindolinpigmenten kann gemi&B JP-Kokai 57-51 733 und 
57*1 55 242 auch durch eine Rekristallisation des Pigments erreicht werden. Die dabei endelte Erhdbung der 
mittlercn TdlchengrOfie ist aOeidings, wie in Fachkreisen allgemdn bekimit. mit ciner BnbuBe andcrer wichtl- 
gcf Pigmentcigenachalteiirinsbefoiidcrcder^F — " " ■ 

Das US-Patent 4049 615 beschreibt ein Verfahren zum verzugsfreien Rrben von Poiyolcrmcn durch Vcr- 
wendung eines mit einem Melamm-Fonnaklel^Harz Qberaogenen organischen Pigmeots, insbesondere eines 
Perylen-. Pcrinon-, BisazQ- oder Isoisoindolinoi^igments. 

Diese Mcthoden genfigeo nicht immer den hohen Anfordeningen der moderaen Techoik und fOhren je nadi 
Pigment nicht zum erwQnschten RestilUL So Ist beispielswcise noch keine Methode bekannt, die es crlauben 
wOrde, Dikctopyrro)opyrrolpi|^ente zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefioen einzusetzea 

Es wurde nun gef unden. dafi Hgmentzusammensetzungen enthaltend mindcstens ein organisches Pigment* ein 
durch Sulfonsflurc- oder Alkalimctallsulfonatgruppcn modiftaertes organisches Pigment und m polymeres 
Aromoniumsalz sich Oberrasdicnd gut zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefmen eignen» Zudem zdgen 
diese Pigmentzusammensctzungen. wenn sie in Lacksystemc oder Druckfarben emgearbeitet wenden, ein auige- 
zeichnctcs rhcologisches Verhalten sowie sehr gute Dispcrgierbarkeit, Farbstirke, FlokkulatkMubestandigkeit 
und cinen hohen Glanz. 

Die vorliegende Erfmdung beUifft demnach Pigmentzusammensctzungen enthaltend 

a) mindestcns ein organisches Pigment, 

b} 0,05 bis 10 Gew.%» bezogen auf das organischc Pigment a)» mindcstens eines modiRzierten organisdten 

Pigments dcr Formel 

AfSCbXjtt, (I). 

worin A den Rest eines organischen Pigments, X H, Na oder K und m cine Zahl zwischen 0,05 und 3 
bedeuten, und 

c)0,05 bis 10 Gcw.%, bezogen auf das organischc Pigment a), mindcstens eines polymeren Ammoniumsai- 
zes mit mittlerem Molekulargewicht von 500 bis 2 500 000; das in Wasser oder Niederalkyialkohol Idslich ist 

Als organischc Pigmente a) konunen z. B. jene der Azo-, Dikctopyrrolopyrrol Perylen-, Chinacridon-. Phtha- 
locyanin, Pcrinon-. Oiinophthalon-, Isoindolinon-, Isoindolin-, Benzimidazokm-, Dioxazin-, Anthrachinon-, Thio- 
tndigo-, Methin-, Azomcthin- oder Metallkomplcxrcihe in Frage. 

Von besonderem Intcrcssc sind allerdings die Pigmente dcr Azo-, Diketopyrrok>pyrrot-, Perylen*. Chinacri- 
don-, Phthalocyanm-. Isoindolin- oder Isoindolinonreihe, bevorzugt die Phthalocyanine und insbesondere die 
Dikctopyrrolopyrrole, vor allcm 1.4-Diketo-3^-dj(4-chlorphcnyl)-pyrrolo(3,4-c)-pyrroL 

Unter dem Rest A cines organischen Pigments versteht man z. E den Rest cines Pigments dcr Azo-, Dikcto- 
pyrrobpyrrol-, Perylen-, Chinacridon-, Phthalocyanin, Isoindolin-, Isoindolinon- oder Metallkomplexreihe, be- 
vorzugt allerdings dcr Phthalocyanin- und insbesondere dcr Dikctopyrrolopyrrolrcihc 

Modifizicrte Pigmente der Formel 1 und auch dercn Mischungen mit Pigmentcn (a+b) sind Z.B. aus den 
US-Patentcn 49 14 21 1, 49 92 495, 49 80 458, 48 65 650, 47 64 217, aus EP-A 2 78 913 und aus DE-A 40 37 556 
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bekannL Solltcn einigc noch neu $cin, dann Icdnnen sie in Analogic zu bckanntcn Mcthodcn hergesteUt werden. 
Ak polymcre Ammoniunuaize c) k5nncn 2.B. die folgcnden in Betracht gczogcn werden: 

- Homo- odcrCopoIymcrc von 2-rrri-(Ci -C2-alkyl>-ammomum]-ethyl-acrylatcn oder -mcthacrylalen; 

- kationische CeUuiose* oder Stftrke-amtnoether ; ^ 

- kationischc Homo- odcrCopoIymcrc von Vinylpyridin; 
^ kationischc Polyetbylenpolyaminc; 

*- kationischc Amin-Formaldcbyd-Kondensatc; 

- Homo- oder Copolymcre von Di-<C| -Ci-alkyl)-diallyl-aiDmoniumsalzcn: 

- kationischc modifizierte Polypeptuie: 

- kationischc Polyamide; 

- Homo- Oder Copolymere von quatcrnisiertcm Epichlorhydrin. 



15 



Bevorzugt werden 

- Homo- Oder Copolymere von 2-(Tri^Ci -Cr alkyI)-ammonium]-ethyl-acrylatcn oder -mcthacrylalen; 

- kationischc Polyetbylenpolyaminc; 

_ kationischeAmiii-Formaldehyd-Kondensate; 

- Homo- Oder Copolymere von I^-(C( -CralkyiHiiallyl-ainmoniumsalzen; 

-kationischePolyamkle: ^ 
" Homo- oder Copolymere von quatemisiertcm Epichlorhydrin. 

Solche polymcre Amrooniumsalze sind bckannt und im Handel erhftltlich. Sic findcn vomehmlich in dcr 
Kosmetik Verwendui^. FOr die erfmdungsgemflfic Pigmentzusammensetzirag geeignete Produkte dieser Art 
sind 2. B. in Cationic Polymers for Sk'm & Hair Conditioning, Manufacturing Chemist. Juli 1987, S 24- 29, und m 25 
EP-A132960beschriebea , . « 

Als NicdcraDqlalkohol verstcht man 2. B. cin Ci -Ca-Alkylalkohol, wie Methanol. n-Propanol. Isopropanol 
und insbesondere Ethanol 

Bevorzugte erfindungsgemflSc Pigmcntzusammensetzungen enthalten 

a)mindestcnseinorganischesngment. ^ ^ . 

b) ai bis 7 Gew:%7BSbgttiliu^ Pignients dcr* ' 

Formel I. worin m erne Zahl zwischen ai und 2.5 bedeutet, und 

c) 0,1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammoniumsalzes nut mittlerem Moleku- 
largcwicht von 1000 Ihs 1 500 000. 35 

Besondcrs bevorzugte cffindungsgcmaSc Pigmeotzusammensetzux^en enthalten 

a) cin organisches Pigment, . ^ . 

b) 0,1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a> mindestens eines modiftziertcn organischen Pigmenu der 40 
Formel I, worm X H oder Na ist und m cine Zahl zwisdien 05 und 2 bedcutct, und 

c) 0,1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment aX eines polymeren Ammomumsalzes mil mittlerem Moleku- 
largewicht von 5000 bis 1 000 OOa das in Wasscr Idsikh ist 

Vorzugsweisc ist A cin Rest dcssclben Pigments, das als fComponente a) enthalten ist Bevorzugt handelt es 45 
sch dabei urn Diketopyrroiopyrrolc. 

Zur HersteUung dcr crfindungsgemftflen StoffzusammcnscUung wird zweckm&Dig die Koraponente a) bevor- 
zugt als feuchter Presskuchcn in Wasscr oder Nicdcralkylalkohol suspcndicrt und danach mil dcr cbcnfalls in 
Wasscr oder Nicdcralkylalkohol suspendiertcn Komponente b) vcrmischt Zu dieser Aufschlflmmung wird das in 
Wasscr oder Niederallc^laikohol gelftste polymcre Ammoniumsalz zugegeben, die Suspension wird bei einer 
Tempcraiur von vorzugsweisc 10 bis 100 und insbesondere 20 bis 85'C gerOhrt. filuicrt und der ROcksund wird 
mil Wasscr gcwaschen und getrocknet Die RDhrdauer varucrt hn allgcmcincn zwiscfaen 30 Minuten und 
20 Stundcn- Falls nOtig kann die Suspension nach Qblk^en Methoden mit eraem Dispergieraggregat (z, B. cinem 
Hochdruckhomogenisatoroder einem Hochgeschwindlgkeitsrabrer)di5pergiert werden. 

Die Zugabe der Komponente b) und c) erfolgt wie bercils erw^nt vorzugsweisc nach der Konditionierung 55 
dcr Koroponenle a). Unter Konditionicrung verstcht man die HersteUung einer femen Partikelform, beispicls- 
weise durch alkalische UmfftUung, Trockcnmahlung mit oder ohne Salz, L&sungsmittcl- oder wflBrige Mahlung 
oder Salzknctung. 

Je nach KonditionierverfahKO oder Applikationszweck kann es von Vorteil sein, dem Pigment neben dem 
erfindungsgem&Ben Zuaatz der Komponenten b) und c) gewisse Mengen an texturverbcssemden Mittdn vor 60 
Oder nach dem KonditionierprozeB zuzufOgen, sofcm dicsc kcinc negative Wirkung bci dcr Vcrwendung dcr 
errmdungsgem&Ben Pignicnizusammensetzungen (insbesondere in Polycthylcn) habea Als solche kommen 
insbesondere FettsAuren nut mindestens 18 C-Atoroen, bcispielswcisc Stearin- oder Bchens&ure oder dcrcn 
Amide oder Mctallsalzc, insbcsondcie Mg-Saize, sowe Wcichmacher, Wachsc. Harzsauren, wie Abictinsfiurc. 
Kolophoniumseife, Alkylphenole oder alipbatische Alkohole, wie Stearylalkohol oder aliphatische t,2-Dihydro- 65 
xyverbindungen mit 8 bis 22 C-Atomen, «de 1,2-DodecandioL femer modifiaerte Kolophoniununaleinatharze 
Oder Fumaraflurekolophoniumharzc. m Betracht Die texturverbessemden Mittel werden vorzugsweisc in Men- 
gen von 0,1 -30 Gew.%, insbesondere 2-15 Gew.%, bezogen auf das Endprodukt. zugesetzt Die obcncrwAhn- 
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ten U-Dihydroxyverbrndungcii insbesonderc U-DodecandioL dienen auch zur Vcrbcsscrungdcr Filtraibn dcr 
suspendicrtcnPigmcntzusammcnsctzung. j o - 

Wic bereits erwahnt zeichnen sich die erfindungsgemiBcn Pigmcnttusammensctiungcn dadurch aus.daB sie 
sichCbcrraschendgutziimveraugsfreienPigmcntiewnvonPolyolefincneignea 
5 Gcgenstand dcr Erfindung isi demnach auch cin Vcrfahren zum vcmigsfrcicn Pigiiicnticrcn von Potyolefmen, 
dadurch gckennzeichnct. daB cine Pigmentzusammensetzung mit der oben angegebenen Definition verwendet 
wird. 

Das erfindungsgcmJlBe Vcrfahren zum vcrzugsfreicn Pigmcnticrcn von Polyoterinen mit den erfindungsgcfflft- 
acn Pigmentzusammenseuungcn crfofgi nadi Qblichcn Mcthodcn mit den OWichcn Mengen von 2. B. bis 
10 5Gew,%Pignientzusammcnscttung,bczogcnaufda8Polyolcfin. . u 

Dcr groBe und ilberraschcndc Vorteil des crfindungsgemaBcn Vcrfahrens licgt darin. dafi Polyolermc, insbe- 
sonderc Polycthylcn, mil hochcchtcn organischcn Pigmenten eingefftrbt werdcn kdnnen, die bishcr fQr dicscn 
Zwecknicht Oder zumindcstweniger gut gecignciwarca ot - t 

Die Priifung dcr Vcrzugsbeeinflussung von Polyolcfin durch cin Pigment crfolgt an cmcm SpntzguBlcrtigteu 
15 in Form eincr Platte. Nach einer Altcrung von 72 Stunden bei 1 00* C werdcn die Dimensioncn dcr Platte (Lange. 
Breitc) ausgcmessen und dcr Vcrzug AL(Langc) und AB (Brciie)m nach folgendcnGlcicbungcn ernuttcit: 

L farbloser PrOfling-L pigmentiertcr PrOfling 
L farbloscr PrOfling 
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^„ B farbloser PrOfling-B pigmentierter PrOfling 
B farbloser Prnning 



Als in dcr Praxis vcrzugsfrci haben sich Pigmentc crwicsen, bci dcncn die absolutcn Wcrtc von AL und AB 
kicincr ats 5 liegcn; bcsonders bevorzugt sind Wcrtc kleincr als 3. 

Die crfuidungsgemfiBen Pigmcntzusammensctzungcn cigncn sich allcrdtngs auch ausgczcichnct zum Pigmcn- 
ticrcn von wftfirigen und/odcr losungsniittclhaltigcn Lacksystemen sowie von Druckfarbcn. wo sie cin hcrvorra- 
gendes rheologischcs Vcrhalten zcigcn. Die mit dcr crfmdungsgemaBcn Pigmcntzusammensetzungen crhalu- 
ncn Ausflrbungcn zeichnen sich durch gutc allgcmcinc Egcnschaftcn. wic gute Dtspergierbarkdt, hohc Farb- 
Starke und GlanZigute Migrations-, Hitze>. Ucht- und Wetterbcst^bidigkeit aus. 
Die nachfotgenden Beisptele dienen zur Erlflutening der Erfindung. 

Beispiel I 

35 a) Ein Gemisch aus 35 g Polycthylcngiykohnonomethylcther 350> (Ruka). 27a g Trirocthyisilylchlorid und 
17,4 g Uthiumbromid in 200 ml wasserfreiem Acctonitril wird 24 Stunden am RQdcfluB gckocht Dann 
werden das LOsungsnuttel und das ObcrschOssigc Trimethylsilylchlorid abdestilticrt und dcr ROckstand wird 
Ober Nacht im Vakkumtrockenschrank bei BO'C getrocknet Man crhAlt das durch NMR^Analyse identifi- 
zicrte Polymer der Formel 

^ CHaOf-CHaCH^O+oCHjCHaBr. 

b) 8^g Polycihylcnimin (mittfercs MoIekulargewKht 50000- 60000; von lanssen ChimicaX 50%-ig in 
Wa^r, werdcn mit dem unter a) erfaaltenen Produkt durch Kochen am RQckfluss wfthrcnd 24 Stunden in 
45 500 ml Wasser umgesetzL Das Wasser wird danach abgedampft und der RQcksiand wird im Vakuumtrok- 
kenschrank 20 Stunden bei 80* C getrocknet Man eitftJt 59 g eines gelblichen, dligen Polymers. 

Bcbpiel 2: Beispiel 1 wird wiederholt mit dcm Untcrschied. dafi 75 g PolyethylenglykolmonomethyleUker 750» 
(Fluka)anstclle der 35 g des in Beispiel 1 angegebenen Polycthylcnglykolderivats eingesetzt werdcn. Man erWUt 
50 95 g cines gelblichen. dligen Polymers. 

Beispiel 3-1 1: Ein Gemisch aus cincro fcuchicn Presskuchen von l,4-Mceto-3*-di(4-chlorphenyl)-pyrro- 
lo(3,4-c)*pytrol {25S> g Trockcngewicht) und 03 g des Na-Salzes eines sulfonierten Gemisches von Dtketopyrro- 
Jopyrroien der Formein 
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erhaJten gem&6 Beispiel U + b) der DE-OS 4037 556, wcrden zusammen in 450 ml deiontsiertem Wasser 
aufgeschlflmmt Der pH der Aufschlftmmung wird (mit verdOnnter NaOH oder HQ) auT 7 eingestellt, dann 
werden 0,5 g (Trockengcwicht) des jewcils in untenstehender Tabelle aufgefQhrten polymeren Ammoniumsalzes 
in 50 ml deionisiertem Wasser oder Ethanol geldst zugefOgt Die Miscbung wird 90 Minuten bei 75*'C geruhrt, 
dann auf 40^C abgekOhlt. filtriert und das erfaaltene Pigment wird nut Wasser gewa^en und im Vakuunitrolc- 
kenschrank bei 100*C getrocknct 



Beispiel Polymeres Ammoniumsalz 

3 Kationisches modifiziertes Polypeptid K>oquat M (Croda Chemicals Ltd) 

4 Polynieres Ammoniumsalz * Polyfoc 60 1 (Showa High Polymer Ca) 

5 Dimethyl*djallylamnK>niumchk>rid'Homopolymer *Merqtiat 100(Chemviron Specialty 
Chemicals) 

-6 " -Kationisches Polyglykol=Polyamin=Kondensat *Polyqiiat H81 (HenkeQ — 

7 Po!y-(N,N-dimethyi-3^imethylea-pfpcridiniumchiond)(JansseQChimica) 

8 Kationisches Polyamid ^Mirapol AD- 1 (Miranol Inc.) 

9 Quatem&res Polybydroxyalkyten-Polyamin *CartaAx F (Sandoz AG) 
to Polymeres aus Beispiel 1 

1 1 Polymeres aus Beispiel 2 



Beispiel 12: Ein Gemisch aus einem feuditen Prefikuchen von l,4-Diketo-3,6-di(4*methylphenyl)pyrrolo- 
(3,4-c)-pyrrol (7,0 g Trockengcwicht) und einem f euchten PreOkuchen des Diketopyrrobpyrrols der Forroel 




erhalten gemftB Beispiel 17 von US-Paient 49 14 211 (0,07 g Trockengcwicht) wird in 230 ml deionisiertcm 
Wasser aufgeschlfimmt Der pH der Aufsdilftmmung wird auf 7 eingestelh. dann werden 0«35 g des katbnischen 
Arain-Formaldehyd-Kondensals •TmoFix EW(CIBA-GEIGY AG) in 50 ml deionLsiertem Wasser gelfist zugege- 
ben. Die Aufschl&mmung wird eine Stunde bei 75''C gerOhrt, dann auf 40" C abgekOhlt, Tdtriert und das erhaltene 
Pigment wird mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei lOO^C getrocknet Man erfa&It 7.4 g 
eines roten Pulvers. 

Bcispic! 13: Verfflhrt man wie in Beispiel 12, erseizt abcr das "Tmorix EW mit der glcichcn Menge des 
polymeren Ammoniumsalzes von Beispiel 1, so erhHIt man 7^ g eines rotcn Pulvers mit den selben Eigenschaf- 
ten. 
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Bcispicl H: Ein Gemisch aus einem feuditcn PreOkuchen von Kupferphthalocyanm (14^ g Trockengcwicht) 
und einem feuchten Prefikuchen eines Pigments der Formel 



(0^ g Trockengcwicht) wird in 180 ml dcionisiertcra Wasser aufgcschlammt Dcr pH der Aufschl&mmung wird 
mil BO^iger w&Briger Natronlauge auf 7-8 eingestellt und die Aufschl&mmung wird auf 60^C erhitzL Dann 
werdcn (X6 g des kationischcn Amin-Formaldeh^-Kondcnsats •Tinofix EW (CTBA-GEIGY AG) in 30 ml deb- 
nisiertcm Wasser geldst zugegebeo. Die Aufschl&mmung wird 1 1/2 Stunden bci 75* C gcrflhrt, dann auf Raum- 
temperatur abgekflhit, filtriert, der ROckstand mil Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bci Bff'C 
getrocknet Man erhtlt 143 g eines blauen Pulvers. 

Beispiel 15:2 g der gemKB Betspiel 14 erhaltenen Pigmentzusammensetzung werdeii mit 1 kg Polyethylen 
^tamilan 9089V in einem Taumelmischer wfthrend 10 Minuten trocken vermischt Die Mischung wird anschHe- 
Bend in einem Einschneckenextruder 2 MaJ bci 200°C cxtrudiert Das so erhaltene Granulat wird auf einer 
SprttzguOmaschine bei 240'' Czu Flatten der Dimensionen 174 -49 -2^ mm verarbeitet Nach einer Alterung von 
«^72rStunden-'bci400^C-werden.die-Dimensionen der^eriindungsgemafi-pigme^ 

identisdien Bcdingungen hergestellten» aber mit der gleichen Menge an unbeaduditetem Pigment pigmentier- 
ten Platte ausgemessea und die Verzugsbeeinflussung wird nach deroben beschriebenen Methodc ennittelt 

Im Vergiekrh zu der mit unbehandeltem Kgment geffirbten Piattc ergibt die nacb dem crfinduQgsgemflBcn 
Verfahren hergestellte Platte stark reduzierte AL- bzw. AB-Werte. 

Die rait den Figmentzusammensetzungen der Beispiele 3 bis 1 1 nach der gleichen Methcde pigmentierteo 
Polyethyienplauen weisen flhnlidi gute Resultate auf. In alien mien, insbesondere aber bei den mh den 
Pigmentzusammensetzungen gcmftB den Beispielen 3 bis 9 gefftrbten Flatten, warden im Vergleich zu der mit 
unbehandeitem Pigment gef Arbten Platte stark reduzierte AL- bzw. AB-Werte erhalten. 

Beispiel 16: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 wird in einer Menge von 14 Gew.% nach Qbticher 
Methode in dn Alkyd-Mdamin-Lacksystem eingearbeitcL Das Flieflverhalten der Lackanreibung wird mittels 
eines Brookfield-Viskosimeters bei verschiedenen Spindelgeschwindigkeiten (1* 5, 6. 30 und 60 U/Min.) gemes- 
sea Die Lackanreibung zeigt cine deutlich niedrigere Viskositfit aJs cine mit der gleichen Konzentration an 
unbehandeltem l,4-Diketo-3,6-di-(4-chlorphenyl)'pyrroio-(3»4-c)-pyrrol erhaltenen Lackanreibung sonst glei- 
cher Zusaromensetzung. 

Bei den mit diesen Lackanreibungen erhaltenen Lackierungen ist auch ein bOherer Glanz imd eine hOhere 
Farbst&rke der die erfindungsgemft&en Figmentzusammensetzungen enthaltenden Produkte ersichtlich. 

Ahnlk:h gute Resultate erhult roan« wenn man anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 jewetls 
eine Pigmentzusammensetzung der Beispiele 4 bis 1 1 verwendeL 

Beispiel 17: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 wird in einer Menge von 9 Gew.% nach Oblicher 
Methcde in ein Alkyd-Melamin-Lacksystem eingearbeitcL Das FiieBverhalten der Lackanreibung wird mit 
einem HAAKE-Viskosimelcr ^Rotovisco RV12 ermitteh (MeOtemperatur: 25*'C Mess-System: SV-SO, Scher* 
bereich; D « 0 - 100{l/s). Die Lackanreibung zeigt eine deutlich niedrigere Viskositflt als eine mit der gleichen 
Konzentration an unbehandeltem l»4-Diketo*3.6-di-(4-methylphcnyl)pyrrolo-{3»4-c)pyrrol erhaltene Lackanrei- 
bung sonst gleicher Zusammensetzung. 

Eki analog gutes Resultat erh&lt man, wenn anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 diejenige 
von Beispiel 13 verwendet wird. 



1. Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment, 

b) 0,05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment a^ mindestens eines modifizierten organi- 
schen Figments der Formel 
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worin A den Rest eines ot^anischcn Pigments. X H, Na oder K und m eine Zahl zwischcn 0fi5 und 3 
bedeuten»und 

c) 0.05 bis 10 GewM, bezogcn auf das organischc Pigment e), mindestens eines poiymeren Ammonium- 
salzes mil miulcrcm Molckulargcwicht von 500 bis 2 500 000. das in Wasscr oder hTiederalkylalkohol 

Ibslichist J ft I V \ ■ * 

Z Pigmentzusammensetzungen gem^ Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daO als Komponente a) min- 
destens ein Pigment aus der DiketopyiTolopyiTo)% Perylcn-, Chinacridon-. Phthalocyanin-, Perioon-, 
Chinophthalon-, Isoindolinon% Isoindolin-. Bcnzlmidazolon*. Dioxazin-. Anthrachinon-, Thioindigo% Mc- 
thin% Azomethin- oder MeuUkomplexreIhe enthalten ist 

3. Pigmentzusammensetzungen gcmfifl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente a) mm- 10 
dcstcns ein Pigment aus der Azo% DiketopyrrolopyrroK Perylen-,Chinacridon% Mitbalocyanm-, Isoindolin- 
Oder Isoindolinonreihe enthalten isL 

4. Pigmentzusammensetzungen gemSB Anspruch I, dadurch gekennzeichnet. dafi als Komponente a) em 
Phihalocyanin- oder Diketopyrrolopyrrolpigment enthalten ist 

5. Pigmentzusammensetzungen gcnUlB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB A in Formel 1 den Rest 15 
eines Pigments der Azo-. I^ketopyrrolopyrroK Perylen-. Chinacridon-. Phthalocyanin-, Isoindolin-, Isoindo- 
hnon- Oder Metallkomplexreihe bedeutet 

6. Pigmentzusammensetzungen gemfifl Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB A in Formel I den Rest 
eines Phthalocyanin- oder Diketopyrrolopyrroipigments bedeutet 

7. Pigmentzusammensetzungen gcmfiB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente c) eio 20 
polymeres Ammoniumsalz ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 

- Homo- Oder Copolymercn von 2-rrri-(Cj -Cralkyl)-amroonium}ethyl-acrylaten oder -methacryla- 

ten; 

- kationiscfaen Cellulose- Oder Stftrke-aminoethem; 

- kationischcn Homo- oder Copolymeren von Yinj^pyridin; 25 

- kationischenPolycthylcnpoIyaminen; 

- katlomschenAmin-Fonnakiehyd-Kondensaten; 

- Homo- Oder Copolymeren von Di-(Ci -Crallg^Hiallyl-amraoniumsalzcn; 

- kationischen mcxlifi^erten Polypeptiden; 

- kationischen Polyamklen; 30 

- Homo- Oder Copolymeren vonquatemi^ertem Epicfak>rhydrin. 

8. Pigmentzusammensetzungen gemftB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) ein 
polymeres Ammonhmisalz ausgewflhlt aus der Gruppe bestehend aus 

- Homo- Oder Copolymeren von 2-(Tri<Ci -C2-alkyI)-ammonium>ethyl-acrylatcn oder -methacryla- 35 
ten; 

- fcatbnisdien Polyethylenpolyaminen: 

- kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

- Homo- Oder Copolymeren von Di-(Ci — C2-alkyl)-diailyl-ammoniumsalzen; 

-katk>nischenPolyamiden; 40 

- Homo- oder Copolymeren von quatemisiertem Epichlorhydrin. 
enthalten ist 

9. Pigmentzusammensetzungen gem&B Anspruch 1 enthaltend 

a) mmdestens ein organisches Pigment 

b) 0.1 bis 7 Gew.%. bezogen auf das Pigment a)i mmdestens eines modinzierten organischen Pigments 43 
der Formel I worin m eine Zahl zwischen 0,1 und 23 bedeutet und 

c) 0,1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines poiymeren Ammoniunmlzes nut mittlerem 
Molekulargewicht von 1000 bis 1 500 OOa 

10. Pigmentzusammensetzungen gemAfi Anspruch t enthaltend 

a) ein organisches Pigment so 

b) 0.1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
der Formel I. worin X H oder Na ist und m eine Zahl zwischen 0,5 und 2 bedeutet und 

c) 0.1 bis 5Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines poiymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem 
Molekulargewicht von 5000 bis 1 000 000, das in Wasser Idslu:h ist 

1 1. Pigmentzusammensetzungen gemaD Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB A in Formel I ein Rest 55 
desselben Pigments, das als Komponente a) enthalten ist bedeutet 

12. Pigmentzusammensetzungen gemlB Anspruch I, dadurch gekennzeichnet daB als Komponente a) ein 
Diketopyrrolopyrrol enthalun ist und A in Formel I den Rest eines Dikctopyrrolopyrrols bedeutet 

13. Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyoleflnen. dadurch gekennzeichnet dafl eine Pig- 
mentzusammensetzung gemftB Anspruch 1 verwendet wird. so 

14. Verfahren zum Pigmentieren von w&Brigen und von lOsungsroittelhaltigen Lacksystemen sowie von 
Oruckfarben. dadurch gekennzeichnet daB eine Pigmentzusammensetzung gemftB Anspruch t verwendet 
wird. 
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